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L« invention est relative a des perf ectionnements apportes 
aux dispositifs pour prelever un echantillon dans un bain de me- 
tal en fusion du genre de ceux qui comprennent une enveloppe tu- 
bulaire, notamment en carton deshydrate ou matiere analogue, dans 
5 laquelle est loge, vers une extremite, unmoule constitue par 

une poche reliee a l'exterieur de !• enveloppe par un tube entou- 
re d'un noyau de matiere refr act aire, 1' extremite de 1' enveloppe 
ou debouche le tube etant recouverte par au moins deux capsules 
emboitees 1'une dans l'autre, la capsule exterieu ze etant comple- 
lO tement fermee et etant propre a fond re dans le bain, de metal en 
fusion, tandis que la deuxieme .capsule comporte des moyens de 
passage du metal en fusion vers le moule, lesdites capsules li- 
mitant deux chambres situees de part et d "autre de la deuxieme 
capsule. 

15 invention c one erne plus parti culler ement les dispositifs 

pour prelever des echantillons d'acier dans un bain d'acier en 
fusion. 

li • invention a pour but, surtout, de rendre les dispositifs 
du genre defini precedemment tels qu'il repondent mieux que 

20 jusqu'a present aux diverse s exigences de la pratique et notam- 
ment tels qu'ils permetteht de "calmer" I* echantillon de metal 
preleve, notamment d'acier, avec une matiere appropriee dont le 
point de fusion peut etre superieur a celui du metal preleve. 
Plus particulierement dans le cas d'un prelevement d'acier, l f in- 

25 vention a pour but de permettre d'effectuer un calmage efficace 
de I'acier preleve a. 1'aide de titane. 

Selon l» invention, un dispositif du genj:e defini precedem- 
ment comportant une masse de matiere destirree a calmer le metal 
preleve est caracterise par le fait qu'-une parti e au moins de 

SO ladite masse de matiere est placee dans la premiere chambre com- 
prise entre les deux capsules. 

De preference la masse de matiere pour le calmage du metal 
est repartie entre la premiere et la deuxieme chambre, la masse 
de matiere contenue dans la premiere chambre etant notamment su- 

J5 perieure a la masse de matiere contenue dans la deuxieme cham- 
bre . 

Dans le cas d'un. dispositif pour prelever des echantillons 
d'acier, dans un bain d'acier en fusion, la matiere utilisee est 
le titane et la masse de titane contenue dans la premiere cham- 
bre est avantageusement s ens ibl ement. eg ale au double de la masse 
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de titane contenue dans la deuxieme - chambre . 

De Preference, le titane est utilise sous une forme telle 

2Li7?S3 de la s — - — • - ~ .it supe _ 
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Avantageusement, l e titane „4-*n^ 
, . , * titane est utilise sous forme de fll 

^l^T~ re est compris 1/10 et «'» - - 

l a0 . L V\T P ° Urrait egaleznent etre utilise sous forme de gril 
lage, de tole finest decoupee ou de copeaux ou de poudre el 
bailee dans du papier detain, laiton, etc.. fusible dans le 

Le dispositif pour prelever un echantillon peut comporter 
, ^ tr - erae capsule interieure situee entre la deuxieme cap- 
sule et le noyau de matiere refractaire. 
15 L- invention consists, ra ises a part les dispositions exposees 

cx-dessus, en eertaines autres dispositions dont il sera plus 
explxcxtement question ci-apres a propos d-un mode de realisa- 
tion prefers de Invention q ui va etre deceit avec reference 
dessxn ex-annexe, mai s qui n'est nullement limitatif. 
La figure unique du dessin montre un dispositif de preleve- 
ment conforme a 1- invention. prexeve 

orel- " " eP ° rtant 3U deSsin ' °* P^t voir un dispositif de 
prelevement 1 d'echanfcili™ „ ' . -, , 

f us i™ h ° n dS metal dans ™ b *in de metal en 

fusxon du genre de celui decrit dans la demande de brevet fran- 
25 ca 1S »• 71 40 050 du 9 novembre 1971 de la 

pour "Perfectionnements apportes aux dispositif s pour p^levlr 

: ?r z*™ m bain de m ^ tai en - si -^a de Lri:;r: n 

de c dxsposxtif n.est reprise que tres succinctement. Ce dis- 
30 ^° Sltlf o de P-elevement comprend une enveloppe tubulaire cylin- 
30 drxque 2, de preference en carton deshydrate, dans laquelL est 
loge, vers une extremite 2a, un moule 3. 

Ce moule comprend une poche 4 reliee a 1'exterieur de 1'en- 
veloppe par un tube 5 engage dans un canal 4a appartenant au 

ta^ e T tUbe 5 entOUr ' Un de r efra c. 

1' ' -toure par une enveloppe en carton 7, serree 

dans 1 enveloppe 2. Une rondelle metallique 8 est prevue pour li_ 

iTol: nOYaU " 6 * ^'extremite 2a de Len- 
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" e f Xtr6nite 2 ^ est equipee de trois capsules 9 10 ll 
embo.tees les unes dans les autres, comme visible sL L ^sIL. 
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La capsule exterieure 11 est completement fermee et est suffisam- 
ment mince pour fondre dans le bain de metal en fusion. 

La capsule intermediaire lO est plus epaisse et coraporte, 
comme la capsule 9 la plus proche de l'ext remit e 2a et du noyau 
6, des moyens de passage jd du metal en fusion vers la poche 4. 
Ces moyens de passage p sont constitues par des trous 9a, 10a, 
prevus respectiyement dans lesdites capsules. Le cas echeant, 
ces trous pourraient. etre fermes par des pastilles en un metal 
qui fondrait dans le bain de metal en fusion. Les ouvertures 9a 
et lOa sont decalees, trans versalement, l'une par rapport a 
!• autre de maniere a imposer au metal en fusion .se dirigeant vers 
la poche 4 un trajet en chicane. 

Les trois capsules -9, lO, 11 determinent deux chambres 12 et 
13 situees respectivement de part et d f autre de la capsule inter- 
mediaire lO. La premiere chambre 12 est situee entre la capsule 
exterieure 11 et la capsule lO, tandis que la deuxieme chambre 
13 est situee entre cette capsule lO et la capsule 9 la plus pro- 
che de l f extremite 2a. 

Chacune de ces chambres 12 et 13 contient une masse, respec- 
tivement m ir m 2 d'une matiere propre a calmer l 1 echantillon de 
metal que l»on preleve, la masse m 1 etant superieure a la masse 
m 2 , le point de fusion de la matiere utilisee etant de I'ordre 
de celui du metal preleve ou eventuell emen t superieur. 

Dans le cas d r un dispositif pour prelever de l'acier, le ti- 
tane constitue la susdite matiere. 

Avantageusement, la masse m 1 de titane dans la premiere cham- 
bre 12 est sensiblement egale a deux fbis la masse m 2 du titane 
dispose dans la chambre 13. 

De preference, le titane est utilise sous une forme telle 

* ^1 

que le rapport de sa surface a son volume, exprime en mm , est 
superieur a 5 mm" 1 (ce rapport a une dimension inverse d' une 
longueur) . 

On utilise avantageusement le titane sous forme de fil dont 
le diametre est compris entre 1/lOeme et 4/lOeme de millimetre. 

Dans le cas d*un echantillon d'acier dont la masse est de 
l«ordre de 60 grammes, on utilise, en tout, sensiblement 135 cm 
de fil de titane de 4/lOeme de millimetre de diametre ; 90 cm de 
fil sont places dans la premiere chambre 12, tandis que 45 cm de 
fil sont places dans la deuxieme chambre 13. Le fil est enroule, 
par exemple, sous forme d*une helice, comme montre sur le des- 



4 



2208523 



sin. La masse de titane ainsi utilisee est de l'ordre de 0, 73 g 
et le rapport masse de titane/masse de 1 9 echantillon est de I'or- 
dre de 1,3%. 

On pourrait egalement utiliser du fil de titane tisse, sous 
5 forme de grillage, ou de la tole tres fine decoupee en dentelle, 
ou des copeaux de titane ou de la poudre emballee dans un papier 
de metal tel que l'etain, le laiton ou autre, propre a fondre 
dans le bain d'acier en fusion. Dans tous les cas il est souhai- 
table de respecter le rapport surf ace /volume indique precedem- 
10 ment - 

On a constate que la repartition du titane dans 1 • echantil— 
-loTT^releve etait relativement homogene. II est" : remarquable 
egalement qu'avec un dispositif conforme a 1 » invention dans le— 
quel, notamment, la masse de titane est repartie dans les deux 
^5 premieres charabres, on obtient une fusion correcte du titane, 

dont le point de fusion est eleye,et un calmage efficace. On pense 
que la premiere chambre 12 agit, en quelque sorte, comme un four 
de prechauffe. 

L» utilisation du titane comme matiere de calmage de l f acier 
20 est avantageuse lorsque I'on souhaite effectuer sur 1* echantil- 
lon preleve un dosage de 1 1 aluminium. Dans ce cas en effet, il 
n'est pas possible d f utiliser, comme on le fait habituellement, 
!• aluminium comme matiere de calmage de 1 • echantillon d'acier 
preleve. . . . 
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REVINDICATIONS 

1. Dispositif pour pr el ever un eehantillon, dans un bain de 
metal en fusion, comprenant une enveloppe tubulaire, notamment en 
carton deshydrate ou raatiere analogue, dans laquelle est loge, 

5 vers une extremite, un moule constitue par une poche reliee a 

1'exterieur de l'enveloppe par un tube entoure d f un noyau de ma- 
tiere refractaire, 1 •extremite de 1« enveloppe oil debouche le tube 
etant recouverte par au moins deux capsules embol tees. 1 Mine dans 
1» autre,, la capsule exterieure etant completement ferroee et etant 

lO propre a f ondre dans le bain de metal en fusion, tandis que la 

deuxieme capsule comporte des moyens de passage du metal en fusion 
vers le moule, lesdites capsules limi tan t deux cbambres situees 
de part et d> autre de la deuxieme capsule, ce dispositif compor- 
tant une masse de matiere destinee a calmer le metal preleve, 

15 caracterise par le fait qu'une partie au moins de ladite matiere 
destinee a calmer le metal preleve est placee dans la premiere 
chambre comprise entre les deux capsules - 

2. Dispositif selon la revindication i , caracterise par le 
fait que la masse de matiere destinee a calmer le metal preleve 

2o est repartie entre la premiere et la deuxieme chambre. 

3. Dispositif selon la revendication 2, caracterise par le 
fait que la masse de matiere contenue dans la premiere chambre 
est superieure a ceile contenue dans la deuxieme chambre - 

4- Dispositif selon 1« une quel conque des revendications prece- 
25 dentes, pour prelever des echantillons dans un bain d'acier en 
fusion, dans lequel la matiere utilisee pour calmer l'acier est 
Oetitane, caracterise par le fait que le titane est utilise sous 
une forme telle que le rapport de la surface du titane a son vo- 

—1 

lume soit superieur a 5 mm . 

20 5. Dispositif selon 1« ensemble des revendications 3 et 4, ca- 

racterise par le fait que la masse de titane contenue dans la 
premiere chambre est sensiblement egale au double de la masse de 
titane contenue dans la deuxieme chambre. 

6- Dispositif selon 1' ensemble des revendications 4 et 5, ca- . 

25 racterise par le fait que le rapport de la masse totale de titane 
utilise a la masse de 1* eehantillon d' acier est de l'ordre de 
1,3 %. - 

7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 4 a 6, 
caracterise par le fait que le titane est utilise sous forme de 
30" fil dont le diametre est compris entre 1/lOeme et 4/lOeme de 
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mil lime trre, ce fil etant enroule notamment en helice. 

8- Dispositif selon la revendication 7, destine a permettre 
le prelevement d f un echantillon d'acier dont la masse est de 
I'ordre de 60 grammes, caracterise par le fait qu» il compoxbe dans 
5 la premiere chate une longueur de l»ordre de 90 centimetres d'un 
fil de titane dont le diametre est de 4/lOeme de millimetre, 
tandis que la deuxieme chambre comporte une longueur de l'ordre 
de 45 centimetres de fil de titane du meme diametre. 

9. Dispositif selon 1 • une quelconque des revendication s pre— 

lO cedentes, comprenant trois capsules emboitees les unes dans les 
autres a l f extremite <ie l'enveloppe ou debouch e le tube, la sus- 
dite deuxieme capsule etant constitute par la capsule interne- 
diaire, caracterise par le fait que la premiere chambre est cons- 
titute par celle comprise entre la capsule exterieure et la cap- 

15 sule intermediaire, et la deuxieme chambre constitute par celle 
comprise entre la capsule intermediaire et la capsule la plus 
proche de 1 1 extremite de 1 1 enveloppe. 

lO. Dispositif selon la revendication 4, ou selon !• ensemble 
de la revendication 4 et de la revendication 6, caracterise par 

20 le fait que le titane est utilise sous forme de poudre ou de co- 
peaux. 
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